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L •invention concerne un revetement semi-rigide pour surfaces 
de circulation comportant une ossature support riche en cavites 
formees d'un melange de miner aux enrobe de liants bitumeux, 
dont les cavites sont completement remplies par un mortier au 
ciment avec addition de liant. L'invention concerne en outre un 
procede de fabrication d'un tel reve t erne nt semi-rigide. 

On connait un reve teraent semi-rigide pour surfaces de circu- 
lation ( brevet allemand n° ,1 251 358) dans lequel on introduit 
avec vibration un mortier au ciment dans la region superieure 
d'un revetement bitumineux rendu riche en cavites. La grandeur 
absolue que presentent les cavites individuellement, en vertu 
du principe de constitution de ce revetement bitumineux, a pour 
effet que le mortier au ciment ne peut penetrer que de facon 
limitee dans la couche bitumineuse. Etant donne que la distribu- 
tion et la grandeur des cavites n'est pas partout la me me pour 
des raisons de fabrication, la profondeur de penetration du 
mortier dans 1* ossature support est variable. 11 en resulte des 
moments de resistance differents en differents points du reve- 
tement et une flexibility non uniforme, qui entrainent l'appa-. 
rition de fissures en cas d 'effort de flexion applique au re- - 
vetement. 

Pour eviter cet inconvenient, il est deja connu aussi d'har- 
moniser entre eux les melanges de miner aux de* I 1 ossature support 
et du mortier de facon telle que le mortier remplisse complete- 
ment les cavites de l'ossature support (DT-OS 2 253 *95 ) * Pour 
que le mortier au ciment reste fluide tout en ayant une forte 
viscosite, il contient, dans le revetement connu, un additif 
liant de matiere synthetique, a- savoir de polymere vinylique. 

Les additifs de matiere synthetique de ce genre rendent le 
revetement notablement plus couteux et affectent done son prix 
de revient, notamment dans le cas de revetements epais et de 
grandes surfaces. En outre, I 1 elasticity d'un mortier au ciment 
additionne de matiere synthetique ne repond pas toujours aux 
conditions posees. D 1 autre part, un inconvenient du procede 
connu est que la composition et la distribution des cavites dans 
l'ossature support bitumineuse n'est pas uni forme , par suite de 
la mise en place par bandes , dans la region du raccordement 
entre les bandes de mortier et dans la region des bords et que 
par suite, la quantite de mortier contenue dans l'ossature 
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support varie aussi. Pour cette raison, ce reveteraent connu a 
aussi une flexibility non uniforrae et un moment de resistance 
distribue inegalement sur la surface. 

L'invention a pour but de fournir un revetement semi-rigide 
pour surfaces de circulation et un procede de fabrication de 
celui-ci qui permettent de remplir uniformement toutes les 
cavites de la couche bitumineuse flexible' avec un mortier au 
ciment dont la flexibility soit adaptee au revetement bitumi- 
neux et qui puisse etre fabrique de facon simple et economique. 

Selon l'invention ce probleme est resolu par un revetement 
semi-rigide du genre defini ci-avant, dans lequel le mortier au 
ciment contiant comme additif liant une emulsion de bitume. 

De facon surprenante il est apparu que la resistance d f un 
mortier au ciment n'est pas influencee def avor ablement si on 
lui ajoute du bitume sous forme d 1 emulsion*,^ mais que les pro- 
prietes elastiques du mortier au ciment sont ameliorees nota— 
blement par une telle emulsion de bitume. Comme additif liant, 
on utilise de preference une emulsion stable de bitume comme 
celles qui sont utilisees par ailleurs aussi; dans la construc- 
tion de routes. 

Il est notablement moins couteux d'utiliser comme additif 
liant pour mortier au ciment une emulsion de bitume que d'uti- 
liser des additif s formes de matiere synthetique. 

Le procede selon linvention, pour la fabrication d 1 un re- 
vetement semi-rigide pour surfaces de circulation eat remarqua- 
ble en ce qu'il consiste, d 1 une part, a- prendre un melange de 
mineraux a grains grossiers f riche en cavites, adapte selon les 
regies de la construction routiere a. l'epaisseur prevue de la 
couche de revetement, a- I'enrober pr ealablement de bitume, de 
goudron ou de Hants bitumineux modifies par des additifs, et, 
d ' autre part, a- partir d 1 un melange de sable adapte a- ce melan- 
ge de mineraux, en a j out ant de l'eau, du ciment et de l'additif 
liant, a preparer un mortier en quantite telle qu'il remplisse 
completement les cavites du melange de mineraux a- grains gros- 
siers et ensuite a- me 1 anger intimement le melange de mineraux 
a- grains grossiers et le melange de mortier pour former un me- 
lange global et finalement, a- transporter ce dernier jusqu'au 
lieu d 'utilisation bu il est mis en oeuvre et tasse. 

Grace a ce procede, on arrive a fabriquer un reveteraent 
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semi-ri gide completement homogene sur de grandes surfaces, 
comport ant une ossature support bitumineuse et un mortier au 
ciment hydraulique et presentant des proprietes elastiques tres 
uniformes et une grande force portante. 

Selon 1 'invention, on peut melanger successivement de f aeon 
discontinue ou continue le cons ti tuant d 1 ossature support et 
le constituent mortier de sorte que 1 1 on peut les mettre en 
oeuvre en une seule*. operation. 

Selon une autre proposition de 1 'invention, le melange de 
miner aux a grains grossiers est enrobe de li ants bitumineux 
par un procede de melange a- chaud • Toutefois , il est possible 
aussi de munir le melange de miner aux a- grains grossiers du 
reve tement de goudron ou de bitume par un procede de melange 
humide, en le trait ant par des emulsions aqueuses de Hants 
bitumineux. 

Pour fabriquer un revStement send-rigide pour petites sur- 
faces de circulation, un procede avantageux est remarquable en 
ce qu'il consiste tout d'abord a- etaler sur 1 'infrastructure le 
melange de miner aux a- grains grossiers bitume et ensuite , a- in— 
corporer a- 1' ossature support le mortier au ciment addi tionne 
d' emulsion de bitume, de facon telle qu'il en remplisse comple- 
tement les cavites, ainsi qu'il est en soi connu pour les re- 
ve tements semi— rigides comportant un mortier au ciment modifie 
par matiere synthetique - 

L' addition d' emulsion de bitume au liant hydraulique du mor- 
tier au ciment a pour effet que le mortier ail ciment durci n ' 
entrave que dans une me sure limitee les deformations du reve te — 
ment sous des actions exterieures . Le reve tement a done a- la 
fois une grande resistance et une bonne elasticity. 

De preference, dans la mise en oeuvre du procede selon 1 1 
invention, on compose un melange de miner aux riche en cavites 
correspondent a- I'epaisseur de couche a appliquer, par exem- 
ple selon les directives allemandes TV bit 3/72 valables pour 
une couche de liant, puis on le traite par le bitume en conti — 
nu par un procede de melange a- chaud de sorte que le bitume 
enrobe chacun des grains du melange de miner aux . 

En raeme temps, dans un aalaxeur a- contre courants , on con- 
vert! t en mortier un sable adapt e au melange de miner aux choisi, 
en le raelangeant par voie humide a- du ciment et a- de l'eau et 
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en ajoutant un li ant bitumineux prepare pour le procede de me- 
lange humide, par exemple une emulsion aqueuse stable de bitu- 
me . On melange alors intimement ce mortier au melange de mine- 
raux biturae, dans un melangeur approprie, de facon que toutes 
les cavites du melange de miner aux a- grains grossiers soient 
remplies du mortier. 

On charge alors le melange global sur un camion et, sur 
les lieux, on le met en oeuvre et on le tasse, en utilisant les 
engins usuels, par exemple des machines de construction de rou- 
te et des poutres vxbr antes. 

On comprend qu'il est possible de fabriquer de cette maniere 
un revetement semi-rigide present ant sur toute sa surface une 
consistance entierement uniforme et qui, meme quand il est mis 
en oeuvre par bandes, ne subit aucune modification aux raccor- 
dements entre les bandes car la composition du melange des 
deux bandes est la meme lors de la mise en oeuvre et n'est pas 
non plus modi fi.ee par celle-ci • 
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RE VENDI CATX CNS 

1 - Revetement serai -rigide pour surfaces de circulation com- 
port ant une ossature support riche en cavites formee d'un melan- 
ge de mineraux enrobe de Hants bi tumineux , dont les cavites 
sont comple tement remplies par un mortier au ciment avec addi- 
tion de liant, reve tement caracterise en ce que le mortier au 
ciment contient comme additif liant une emulsion de bitume. 

2 - Procede de fabrication d'un revetement semi-rigide pour 
surfaces de circulation, en particulier selon la revendi cation 
1, caracterise en ce qu*il consiste, d ' une part, a prendre un 
melange de mineraux a- grains grossiers, riche en cavites, adap- 
ts selon les regies de la construction routiere a- l'epaisseur 
prevue de la couche de revetement, a l'enrober pr ealablement de 
bitume, de goudron ou de Hants bitumineux modifies par des addi 
tifs, et, d 1 autre part, a partir d'un melange de sable adapt e 

a ce melange de mineraux, en ajoutant de 1 1 e au , du ciment et de 
1' additif liant, a preparer un mortier en quantite telle qu'il 
remplisse completement les cavites du melange de mineraux a 
grains grossiers et ensuite a- melanger intimement le melange 
de mineraux a grains grossiers et le melange de mortier pour 
former un melange global et finalement, a transporter ce 
dernier jusqu'au lieu d ' utilis ation ou il est mis en oeuvre 
et tasse. 

3 - Procede selon la revendicati on 2, caracterise en ce que 
le melange de mineraux a grains grossiers est enrobe de liants 
bitumineux par un procede de melange a chaud - 

4 - Procede selon la re vendi cation 2, caracterise en ce que 
le melange de mineraux a grains grossiers est enrobe de liants 
bitumineux par un procede de melange humide. 

5 - Procede de fabrication d'un revetement semi-rigide pour 
surfaces de circulation selon la revendi cation 1, caracteris e 
en ce qu'il consiste tout d'abord a etaler sur 1 ' infrastructure 
le melange de mineraux a grains grossiers bitume et ensuite, a 
incorporer a- 1' ossature support le mortier au ciment additionne 
d 1 emulsion de bitume, de facon telle qu'il en remplisse comple- 
tement les cavites. 



